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(54) Compositiof^ comprenant un systeme polymerique et utilisation dudit systeme notamment 
en cosmetique 



(57) La present© oemande concerns una composi- 
tion susceptiole d'etre appliquee sur la peau. les semi- 
nuqueuses et/ou tes muqueuses. comprenant un sys- 
teme polymerique qui comprend una dispersion aqueu* 
se de pantcules oe polymfere filmogene ledit systeme 



potynnenque permettant I'obtemion d'un nim souple et 

flexible. 

L'invention conceme egalement rutilisaiicn c*un tel 
systeme poiymeriaue dans une lelle compcsnion no- 
lamment cosmetique. 



o 

00 

o 

LU 



EP 0 820 764 A1 



Description 

La preseme invention a trait h une composition noiamment ccsmetiote susceptible c'fetre app .cLee sur \a peau 
ies semi-mucueuses euou les rr.uqueuses. Ladrie composition comprend en particulier jne dispersion aojeuse ce 
5 :>anicu!es de polyrr^ere fiimcgene ei peui §tre uiilisee en lant que produit de maouillage. 

Les corr.Dos.iions a apohquer sui la peau. les semi^uqueuses evou les mucLeuses. de lype rouge a leves ou 
••-nd de te.ni se Dresenier.i generalement sous torme de stick de pSte soupie ou de pate coulee, ei corr.pfenneni des 
corps gr as le-s aue des hu.ies aes composes piifiux eucu des ares, et une pnase panicuia.re^g^oeralem^nt compcsee 
oe charges et ce p.gments. ^ 
10 Ces con-.DCsii.ons. icrsqu'elles scm appliqu^es sur ledrt support, preseniem lomefo.s I .ncorver.ieni ce ifcrs.erer 

On emend par ia le fart cue la comoosrtion es: susceptible de se ceposer. au moms en partie. sur cena.ns suopons 
avec lesquels elie est mise en contact, tels que. par exemple. un verre. jne tasse. un v§tement ou ta oeau. En se 
seposant. ladiie composition taisse une trace sur lecit support. 

II s'en suh done une persisiance mediocre de la composition sur la peau. <es semt^uqueuses ou les muqueuses 
et la necessiie de renouveler regulierement sen application. 

Par ailieurs. Tappantion de traces macceptables sur certains v§tements et notammeni sur les cois ce chemisier 
peut ecaner certaines lemmes de Tuiilisaticn de ce type de nnaquillage. 

un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probleme de migration. On a en etiet constat^ que 
cenaines compositions avaient terdance a se propager S I'interieur des ndules ei^ou des ndes de la peau. dans te cas 
20 des londs de leint: dans les ridules qui eniourenl les levres. dans le cas ties rouges d tevres: dans ies plis de la oaup.ire. 
dans le cas des iards a paupieres. On a egalemem constat^, dans le cas nctamment des tards d paupiferes. rapparnion 
de stnes dans le maquillage. g6nerees par les mouvemems des paupieres. On a encore constate que les eye-liners 
pouvaient egalemem couler. Tous ces phenomenes engendrent un eftet inesthetique que Ton souhane bien evidem- 
ment eviter. 

2S Depuis plusieufs ann6es. de nombreux cosmeticiens se som interesses aux comoositions cosmetioues. roiam- 

mem de rouce k !6vres ou de fond de teim 'sans transtenv Ainsi. il a ete envtsage des compositions de rouge a levres 
•sans transfert- comenam de l 6 70% en poids de resine liquide de s.licor^e a motils repetitifs silicates, de iO i 9=% 
en poids d'Ufie huile de silicone volatile et des charges pulv6rulentes. Toutelois. le film obter^u sur les evres apres 
evaporation de rhuie de silicone pr6sente rinconveniem de devenir inconlonable au cours du temps (sensation de 

^0 dessechement et de tiraillement). 

On connalt egalemem des rouges a levres 'sans iransferT comenani une silicone volatile et une res.ne de silicone 
comportant une chaine esterifiee pendame ayant au moms 12 aiomes de caroone. Le film de rouge a levres presente 
notammem Pinconveniem de manquer de confon d rapplicaiioa en particulier d'etre trop sec. Ainsi. d'une maniere 
genereie. rassociatior d'hu.les volatiles avec certains composes silicones permet d-obtenir un resultal 'sans transfen 

3S saiisfa-sant. Touielois. les films obtenus apres application de ces composnions et Evaporation des voiaiils prfiseniem 
neanmoins r;nconveniem d'etre relativement mats, et conouiseni amsi a un maquillage peu onliam. 

II cubsiste cone le besom d'une composition ccsm^iique qui iransfere peu ou pas du tout, c'esi^-dire tf une com- 
posmon -sans transferf. tout en pcssedant de bonnes propn6tes cosmeiiques. el en particulier permettam robteniion 
d'un film qui oeut etre. au choix, plus ou moins bnltant. 

^0 La presente invention a pour but de proposer une composition qui permet d'obtenir un film de tres bonne tenue. 

qui ne iransfere pas et ne tache pas un support avec lequel il serait en contact, et qui ne migre pas au cours du temps, 
tout en permettam d'obtenir un maquillage et/ou un film brillant. 

Ainsi un objet de I'invemion est I'utilisation dans une composition susceptible d'§tre appliquee sur la Deau, les 
semi-muqueuses eVou les muoueuses. d'un systeme poiymenque comprenant une dispersion aqueuse de panicules 

^5 de polymere ftlmogene. ledrt systfeme poymenque permettam robtemion rfun film ayam un module de Young mteneur 
a environ 200fMPa. 

un autre objet de rinvemion est Puiiiisailon pour maquilier. proteger ei/ou trailer non iherapeuiiquemem la peau. 
ies semi-muqueuses et/ou les muqueuses. en particulier les I6vres du visage, dudii systeme poiymenque ou d'une 
composition e eomprenam. 

so un autre objel esi Futilisaiion pour la fabrication tf une composition destinee ^ trailer therapeutiquement la peau. 

les semi-muqueuses ei/ou les muqueuses. en particulier les levres du visace. tiudit systeme poiymenque ou d'une 
composition le comprenant. 

Ur autre objet est une composition susceottble d'Stre appliquee sur la peau. les semi^uqueuses et/ou les mu- 
queuses notamment une composition de rouge a levres sans transfer!, comprenant un systeme polymdnque qui com- 
£5 prend une disper5K>n aqueuse de pameuies de polymere filmog6ne. ledit systdme polymdrique permettant I'obtemion 
d'un film ayant un module oe Young inferieur a environ 200 MPa. 

On a constate que la composition seion I'lnvennon est tacilemem applicable et s'etale ais^mem et uniform6ment 
sur la peau. les semi-muqueuses et ies muqueuses. en particulier sur les levres du visage. 
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La composition selon rinvention trouve notamment une spplicaiion cartrculierement mieressante cans le ccmaine 
du scin et/ou Ou maquilJage de la oeau. des muqueuses el/ou des semi-muoueuses On emend noiammem par mu* 
cueuse. la panie interne de la pauplfere interieure: parmi -es semi^uqueuses. or. emend plus canicui eremeni les 

isvres du vjsage. 

s La composition selon I'inveniion pemr^et I'oDiention d'un fiim nomogene. pui presents ure le^aure legere e: resie • 

corforiabie a porter tout £u song ce la jcurnee. Le film n'est pas 3u tout collant. loul en eieni mou. soupie. eiasuque 
et flexssie sur ia peau: il surt les mouvemenis cu support S4jr lequel li €st depose.-sans se craqueler evou se cecoiler 
:i achere nciannment parlaaemem sur ies levres du visage. 

5.a composriion selon I'tnvemion trouve une application ;ou:e pamculiere dans le domame des procuiis ce maauiilage 
:o oes ievres du visage, notamment en lant que rouge a levres. Elle trouve egalement une autre apo»canon avaniageuse 
cans !e domame des eye-liners. 

D'auire part, le film obtenu peui Stre !r6s bnllant. ou plus ou moms mat, seion la nature des conststuanis de la comco- 
siiicn. d'ou une gamme plus etendue de produrts de maquillaoe. brillants ou mats, au choix. 

La composiilon selon rinvention comprenc done un systeme poiynrerique qui connprend au moms une dispersion 
aqueuse de panicutes de poiymere filmogene. Parmi les poiymeres filmogenes utilisables dar-s le cadre de la presenie 
inveniion. on peut citer les poiymeres synth^tlques. de type polyconoensat ou de type radicataires. les poiymeres 
d'ongme naturelle. ei leurs melanges. 

On peui ainsi cner. parmi les poiycondensats. les poiyurethannes anioniques. cationiques. ncn loniques ou am- 
pnoiferes. Ies poiyuretnannes-acryiiques. les poiyuretnannes-poiyvinylpirrolidones. les pciyesier-poiyureihannes. les 
£0 poiyetherpolyuretnannes. les polyurees. les poiyuree/polyurethannes. ei leurs melanges. 

Le polyureihanne peut 6lre. par exemole. un copoiymfere polyurethanne. polyuree/urethanne ou polyuree. aliohatique. 
cycloaliphatique ou aromatlque. comporanl. seule ou en melange, 

au moins une sequence d'orlgine polyester aliphaiique lineaire ou ramrfle et/ou cyctoallphaiique evou aromaiique. 
zs evou 

au moms une sequence d'orlgine polyeiher aliphatique et'ou cycloaliphatique et/ou aromatique. evou 

au morns une seouence slliconee. substitute ou non, ramifiee ou non. par exemple polydimethylsilcxane ou po- 

lynetnylphenyisiloxane. et/ou 

au moms une sequence comportant des groupes fluores. 

Les poiyureihannes lels que definis cans rinvention peuvent 6tre egalement obtenus d partir de polyesters, ramliies 
cu nor. ou d'alkydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et un 
compose organique biloncilonnel (par exemple dihydro. dlamtno ou hydroxyamino). componam en pi js soil un grou- 
pement acide carboxylique ou carboxylate. son un groupement acide sulfonique ou sulfonate, sort encore un grouoe- 
^5 mem amine tentaire neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire. 

Cn peut egalement ctter les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse. les polyamides. et 
ies 'esines epoxyesters. 

Les polyesters peuvent etre obtenus. de fa9on connue par polycondensation de diacides aiiphatiques ou aroma* 
tiques avec oes diols aliphaiiques ou aromatiques ou des polyols. Comme diacides aliphatiques. on peut utiliser I'acide 
•»o succinque. I'acide gluiarique, Tacide adipique. I'acide pimelique. I'acide suberique ou >'acjde sebacique. Comme dia- 
cides aromatiques. on peut utiliser I'acide terephtalicue ou I'acide isophtalique, ou bien encore un derive tel que fan- 
hydride phtalique. Comme diols aliphatiques, on peut utiliser Tethylene glycol, le propylene glycol, le ditthylfene glycol, 
le neopentyl glycol, le cyclohexane dimtthanol. le 4.4*-(T-methylpropylid6ne)bisphenol. Comme polyols. on peut utiliser 
le glycerol, le pentadrythrnot. le sorbitol, le trimethyloi propane. 
-»5 Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniftre analogue aux polyesters, par polycondensation de dia- 
cides avec des diammes ou oes amino alcods. Comme diamine, cn peut utiliser rgthylfene diamine, mexamdtnylfe- 
nediamine, la m6ta- ou para-pnenyl6ne diamine. Comme aminoalcool. on peut utiliser la monotthanolamine. 

Comme monom^re poneur de groupement anionique pcuvant 6tre utilise tors de la pclycondensatioa on peut 
citer par exemple racide dimetnylol propbnique. I'acide trimellitique ou un d6riv6 tel que ranhydnde tnmellitique le sel 
so de sodium de racide sutto-3 penianedioL le se! de sodium de I'acide S-sulfo l.3-ben26nedicarboxylique. 

Les polyesters a chaine grasse peuvent eire obtenus par futilisation de diols d chaine grasse tors de la polycon- 
densation. 

Les resines epoxyesters peuvent 6tre obtenues par polycondensation d'acides gras avec un condensat aux ex- 
uemites a. o) • ciepoxy. 

s5 Les poiymeres de type radicaiaires oeuvent 6tre notamment des poiymeres. ou des copolymeres. acryliques eV 

ou vinyliques. On utilise de pr6lerence des poiymeres radicaiaires amcnicues. 

Comme monomere porteur de groupement anionique pouvant 6tre utilise tors de la poiymensation radicalaire. on 
peut cner racide acrylique. I'acide methacrylique. I'acide croionique. ranhydnde maieique. racide acfyiamido-2 methyl- 
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2 oropane sultonique. 

Les polymeres acryliques peuvent resurter de la ccpoiymensation ce moncmeres choisis parmi es es:ers eucu 
les amides de racide acrylique ou de I'acrde m^thacrylique. Comme exemole de monomeres de type esier. on oeut 
cner le methacrylate de meihyie. ie methacrylate d'elhyle. ie mithacryiate de butyle. le methacryiaie d'tsobuiyle )e 
5 methacrylate d'ethyl-2 hexyie. le methacrylate de lauryie. Comme exempie de monomeres de tyoe amide, on oeut 
cjie* ie N-i'buiyi acryiamide el ie N-t*octyl acryiamioe. 

On utilise de preference des polymeres acryliques obtenus par copolymensaiion ce monomeres k insaturation 
ethylervicue comenam des grouoements hydrophiles. ce preference de nature non-icnicue iels que I'acrylate d'hy- 
crcxyethyle. Tacryiaie de 2-hydroxypropyle. le methacrylate d'hydroxyethyie. le meihacryiate de 2-hydroxypropyie 
10 Les polymeres vmyliques peuvent resetter ce rhomopolymerisaiion ou de la copoiymensaiion ce monomeres 

cnoisis parmi les esters vmyliques. le sr/rene ou !e butadiene. Comme exempie d'esters vmyiioues. on pern cner 
I acetate de vinyle. ie neodecanoate de vinyie. le pivalatede vinyle. le benzcaie de vinyle et le t-butyl benzoate de vinyle 
On peut ^gaiement uliliser des copolymeres acfyliques/silicones. ou encore des copolymeres nitrocelluiose/acryli- 
cues. 

15 Les polymeres d'crigtne naturelle. eventueilement modifies, peuvent §tre choisis parnir la resine shellac, la gomme 

ae sandaraque. les dammars, les elemis. les copals, les derives cellulosiques. et leurs melanges. 

On peut encore cner les polymeres resutiam de la polymerisation radicaiaire d^un ou plusieurs monomeres radi- 
calaires a I'inteneur ei'ou partiellement en surface, de panicules preexistanies d-au moms un poiymere choisi dans le 
groupe constiiue par les poiyur6thannes. les Dolyurees. les polyesters, les polyesteramides ei/ou les alkydes. Ces 

20 polymeres soni gen^ralemeni appel6s polymeres hybrides. 

La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs potymferes fiinnogenes peut §tre prepar^e par rhomme du • 
metier sur base de ses connaissances generales. Afin tfameliorer le caractere fiimogene d'un poiymere. par exennple 
en abaissani sa temperature de transrtion vitreuse. i! est possible d'ajouter a la dispersion un agent de coalescence, 
qui peut etre choisi parmi les agents de coalescence connus. Dans la presente description, on entend par*dispersion 

2S de poiymere filmogfene'. une dispersion susceptible de lormer un film, comprenant ou ne comprenant pas d^agent de 
coalescence 

La teneur en matifere seche desdites dispersions aqueuses selon la presente invention peut 6tre de fordre de 
5-60^0 en poids. et de preference 30-40%. 

La composition peut comprendre 1 -60% en poids. de preference 5-40% en poids de matiere seche de polymeres 

50 filmogenes. 

La laiHe des particules de polymeres en dispersion aqueuse peut Sire conrtpnse entre iO-aOO nm. et est ce pre- 
ference comprise entre 20 et i50 nm. ce qui perniet tfcbtenir un film ayant une brillance remarquable. 

Afin de realiser la presente invention, ii est done n6cessaire que le systfeme polymerique pemiette I'obtenlion d*un 
film sur le suppon sur lequel il est depose. Ledrt fifrn doit avoir, dans les conditions de mesure d6finies avani les 
55 exempies un rrvodule de Young Inferieur a environ 200 MPa. de preference inferieur k environ "sOO MPa. et pr6feren- 
tiellemeni inferieur a SO MPa. 

D'autre pan. dans un mode de realisation prefere. ledit systeme polymerique peut etre choisi de maniere k per- 
metire Tobtenticn a'un film ayant 

-»o une elongation superieure a environ 200%. et. de manifere preferentielle. superieure a 300%. et/ou 

une durete nfeneure a nO. de preference inferieure a 70. plus preferentiellement inferieure t 55 

Les methodes de mesure d'eiongation. de durete et du module de Young (module d'6lasticit^) soni decrites avant 
>es exempies. 

-5 Afm d'obienir le module de Young, et eventueilement la durete et/ou r^iongaiton. souhaites. le systems polyme- 

rique selon I'invemwn peut comprendre. en plus de le dispersion aqueuse de panicules de polymfere fiimogene. un 
compost susceptible d'influencer cette ou ces caract^nsiiques. 6 savoir un agent piastifiant. Ledit agent plastrfiant 
peut §tre choisi parmi lous les composes connus de rhomme du metier comme eiant suscepitoles de remplir la fcncuon 
recherchee. Cet agent peut etre hydrosoluble ou insoluble dans I'eau et peut eventueilement se presenter sous forme 

so de dispersion aqueuse. 

En paniculier. on oeut citer. seuls ou en melange, les plastifiants usuels. teis que: 

- les glyccis et leurs derives tels que .e ctethylene glycol ethylether. le diethylene glycol m^thylether. le Methylene 
glycol butylether cu encore le diethylene glycol hexylether. I'ethyiene glycol ethylether, l'6ihyiene glycol butylether. 
iS rethylene glycol hexylether, 

les esters de glycerol. 

. les derives de propylene glycol et en particulier le propylene glycol ph^nyiether. le propylene glycol diacetate. le 
dipropyl6ne glycol butylether, le inpropyiene glycol butylether. le propylene glycol melhyiether. ie dipropylene glycol 
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ethyleiher. le tnpropylene glycol methylether et le dfethylene glycol methylether. le propyiere giycd buTvleiher 
. des esters d'acides noiamment cartjoxyllques. tels cue des citrates, des phialates des adipates oes carbonaies 

des tarirsies. des phosphates, des seba^tes. 
. ces aerives oxyetnylenes teis que les nuiles oxyethylenees. notamment les huiles vegeiales lelles cue I'huile de 
i ricn: es huiies de silicone. 

. aes ociy-neres hydrosolubtes ou en dispersion aqueuse. ayani une temperature de transition viireuse laible. m- 

'eneure & 25''C..de preference iplerieure a ".S'C. 

*.B Guamne-d'agent plastifianl oeut etre choisie par rhomme du meiier sur base de ses connaissances generales. 
;o ce maniere s oDienir un sysieme poiymencue conduisant a uf^ film ayant les proprietes mecaniques sou.-.aiiees. tout 
en conservanl a la composition des propnetes cosmetiquement accepiables. 

La composition peut en outre comprendre au moins un colorant hydrcsoluble et/bu au rr.oins un pigmert utilises 
de maniere usuelle dans le domaine de la cosm6tique et du maquillage. Par pigments, il taut ccmprendrs ces par.icules 
blanches ou colorees. minerales cu cr ganiques. insolubles dans le milieu, oestinees a coiorer et/ou ooacifier la com- 
:5 position, les oioments peuvent etre presents dans la composition g raison de 0-20% en pcids de la composition finale, 
et de prel6rence a raison de i -5%. lis peuvent §tre bJancs ou cotor^s. mineraux et/ou organiques. ae taille usuelle ou 
nanomeinque. On peut cner. parmi les pigmems et nanopigmems mineraux. les oxydes oe irane. de zirconium ou oe 
cerium, ainsi que les oxydes de zmc. de ter ou de chrome, le oleu lerrique. Pamii les pigments organiques on peut 
citer le ncir de carbone. et les .aques de baryum. sirontlum. calcium, aluminium. Parmi les colorants hydrosolubles. 
2c on peut citer les coicrants usuels du domaine consid6r6 lels que -e set disodique de ponceau, le se! disodique du vert • 
d'alizarine. le jaune de quinoleine. le sel trisodique d'amarante. le sel disodique de lanrazine. le sel.monosodicue de 
rhodamine. le sel disodique de fuchsine. la xanthophylle. 

On peui egalement ajouierdans la composstion selon P invention tout additH connu tel que des agents epaississants. 
par exemple oes argiles. des gommes. des siiices. les derives celluiosiques. un polymere synihetique lel qu'un poly- 
2S m6re acrylique ou un polymfere associaiif de type polyuf6thanne: une gomme naturelle teile que la gomme xanthane: 
des aoems tffitalGment: des dispersants: des conservaieurs' des agents antimousses: des agents mouillants: des 
filtres UV: des parfums; des charges: des actHs cosmetiques ou pharmaceutiques: des hydratants: des vitamines et 
ieurs derives: des matiferes bioiog"iques et leurs d6rlv6s Bien entendu Phomme du metier veillera a choisir ce ou ces 
eventuels additifs eVou leur quantite. de nnaniere telle que les propnetes avantageuses de ia composition seton fin- 
20 ventlon ne soient pas. ou subs'taniiellement pes. alterees par fadjonction envisagee. 

Le pH de la composition finale obtenue est de preference inl^neur t 9. Cene composition doit bien entendu etre 
apie a se deposer sur un support :el que la peau. les muqueuses et/ou les semi-muqueuses. 

La composition selon finvention peut se presenter sous forme fluide. geliflee. semi-solide. pfiie souole vcire solide 
. telle que de stiCK ou bdton. 

-•5 Elle irouve en pancutier une application en tant que produit de maquillage. notamment en tani que rouge t Ifevres. 
fond de teini. taro a joues ou lard a paupieres. ou encore eye-liner. On peul egalement envisager ure application oans 
12 domaine ces compositions oe soin. des compositions solaires ou autobronzantes, des compositions dermaiologi- 
ques ou encore oes compositions pharmaceutiques ^ apoliquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou ies muqueuses. 
L'invention est iliustree plus en detail dans les exemples suivams. 

JO 

A/ Mesure de I'^lonqatton 

L'elorgation du film obtenu est mesur^e selon la norme ASTM S'andartis, volume 06.01 D 237C-92 'Standard Test 
Method tor Tensile Properties of Organic Coatings'. 

3/ Mesure de la durei6 

La dureie du film est mesuree seton la norme ASTM D-43-66. ou la norme NF-T 30-01 6 (octobre 1981). a I'aide 
d'un pendule de Persoz. 

-•0 Le film depose sur le support doft avoir une epaisseur d'environ 300 microns avant s6chage. Aprfes s^chage pendant 
2A heures. & 30»C et sous une humidity relative de 50%. on oDlient un film ayani une epaisseur c'environ lOO microns: 
on mesure aiors sa duret^ d 3CC et 50% d*humidit6 relative. 

C/ Mesure du module de Youno fou module d'6lastieite) 

is 

Le module de Young (module d*elasticit6) est mesur6 selon ta norme ASTM Standards, volume 06.01 D 2370-S2 
'Standard Test Method for Tensile Properties of Organic Coalings' 

Le film d^os£ sur le support doit avoir une epaisseur d'environ 300 microns avant sechage Apres s6chage pendant 
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7 joufs a 21*0 et sous une numidhe relative ee SOV^. on oblient un film ayam une epaisseur d'environ vOC microns 
Les echantiilons mesures ont une largeur ce S mm et une epaisseur de TOO microns U distance emre les mors est 
de 25 mm. La viiesse de traction est de lOOO mm par rninuie. 

Dans le cadre de rexemple i , on effeciue egalement une mesure oour une vitesse ae traction ce - 0 mrr par minute 



Exemcie 



On prepare des disoersrons aqueuses comprenaniflifle rents potymeres. On depose la composition sur u-^ sjppon 
de maniere a former un film. On mesure !e module de Young du film cbtenu et Ton apprecie la tenue cu film sur ies 
ievres. le module de Young est mesure pour deux viesses " lO mnrvmmute et lOOO rrm par minute 

On ODtiem tes resuttats suivants 



Polymere 


Module de Young (MPa) 
lOOO mm / mm 


Module de Young (MPa) 
10 mm / mm 


Appreciation visue-le 


Polyurethanne 1 
SANCURE 2050 


434 


SS3 


se craquele tres vne au 
milieu des levres: se 
decode sur les c&tes 


Polyurethanne 2 
SANCURE £15 


370 


501 


se craquete au milieu: se 
decolle apres quelque 
temps sur les cotes 


Polyurethanne 3 
SANCURE 898 


217 


341 


se craqueie un pej aj 
milieu: se decolie 


Polyurethanne ^ 
NEORE2 R961 


168,1 




long ^ craqueler: ne se 
decolie pas sur les cotes 


Polyurethanne 5 
SANCURE 878 


75.1 


46.9 


tres long d craqueler: ne 
se decolie pas 


Polyurethanne 6 
SANCURE 861 


44.3 


16.1 


ne se craquele pas: ne se 
decolte pas: tres souple 


Polyurethanne 7 
SANCURE 2255 


5.5 


9.8 


long ^ craqueler: ne se 
decolie pas sur les cotes 


Les potyurethannes i. 
Les polyurethannes 5 


2 ei 4 sont des potyurethannes/polyesxers. 
et 6 sont des polyurethannes/poly6thers. ' 



£0 



On constate done que I'on obtient un film ad6quax. ayanl une bonne tenue et relativement souple. lorsque le 
poiymere permet I'obtention d*un film ayam un rTiodule de Young interieur & environ 200 MPa. mesure a une vitesse 
de lOCO mm par minute. Ceci corresoond & un module mterleur t environ 340 MPa mesure pour une vitesse de 10 
mm / minute. 



Exemple 2 



On prepare un eye-liner ayanl la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethanne (module de Young . 44.3 MPa d lOOO mnrvmm) 95 g 
pigment 2 g 

agent plastifiant (glycerine) 1 .25 g 

On obtient une composition facile S appliqucr sur te contour de I'oeiL qui donne un trait satine et qui ne transfert pas 
et ne coule pas. 

Exemple 3 

£5 

On prepare un rouge d ievres ayam la composnion suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethanne (module de Young : 75 MPa k ^ 000 mrrvmin) 95 g 
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pigment i g 

agent plastifiant (glycenne) i 25 g 

Cn cbtieni une conrtposilion facile a aopliauer sur »es i^vres. -e fiirn ootenu est ires bnllant. il ne transfer: cas et 
B re rr.igre pas Sans les rcuies: il resisie Bien et suit le mouvement ces i6vres 

Exemcle - cGni-'e-exempie 

On prepare un rouge a evres ayam la composnion suivante 

to 

dispersion aqueuse de polyurethanne (rricdule ce Young = A34 MPa a lOOC mnrvmin) 95 g 
pigment lg 

agent plastifiant (glycerine) 1 .25 g 
j£ On obtient un film qui craquele trfes rapidement aprSs sor application sur les I6vres. 



Revendications 

so 1 . Ul'iisaiion dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi-muqueuses et/ou ses muqusu- 
ses. d'un systeme poiymerique comprenant une dispersion aqueuse de panicuies de polymere fiimogene. ledh 
sy Sterne poiymerique permettant l*obiemion d'un film ayam un module de Young inferleur a environ 200 MPa. 

2. Utilisation oour maquiller. proteger el/ou traiter non therapeutlquement la peau. les semi-muqueuses ei/ou les 
*s muqueuses. en particulier :es levres du visage, d'un systeme poiymerique ou d'une composition le comprenant, 

iedit systeme comprenant une dispersion aqueuse de panicuies de polymere filnrvogene ©t permettant Tobteniion 
d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 

3. Ut.llsation pour la fabrication d'une composition destinee k traiter therapeutlquement la peaii les semi-muqueuses 
20 et/ou les muqueuses. en particulier les levres du visage, c'un syst^e poiymerique ou d'une composition le com- 
prenant. iedit systeme comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere fiimogene et permettant 
robtention d'un film ayant un module de Young inferieur & environ 200 MPa. 

4. uit-nsation seicn I'une des revendicaticns prec^dentes. afin d'obtenir un film de tr^s bonne tenue et/ou qui ne 
^5 transfers pas et/ou qui ne migre pas et'ou qui ne tache pas. 

5. Ut lisaiion selon I'une des revendications precedentes. afin d'obtenir un film soupie et/oj ^lasUque et/ou flexible 
su' la peau et/ou un nim qui suit les mouvemenis de la peau et/ou ne se craquele pas et/ou ne se decolle pas. 



■io 6. UtHisation selon I'une des revendications precedentes. afin d'obtenir un film brillant. 

7. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle le polymere filnx>gene est choisi parmi les 
polyurethanne s, les polyur6thannesacryliqu€S. les polyurethannes-polyvinyipirrolidones. les polyurees. les poly- 
ureepolyurethannes. les potyesier-polyurethannes. les polyeiner-polyurelhannes. les polyesters, les polyesters 

•^s amides, les polyesters d chaine grasse. les poiyamides. tes resines epoxyesters: les poiym^res. ou copolym^res, 

ac^liques ei/ou vinyllques; ies copotynrieres acryliques-siiicone. les copolymeres nitroceiiulose-acryliques: les po* 
iyn6res d'origme naturelle. 6veniuellemeni modifies: les deriv6s cellulosiques: les poiymeres resultant oe la po- 
lymerisation rad'icalaire d'un ou plusieurs monomeres radicalaires d llnterieur et/ou paniellement en surface, de 
panicuies priexistantes d*au moins un polymere choisi dans le groupe constitu^ par les polyurethanries. les oo- 
lytrees. ies polyesters, les polyesteramides et/ou les alkydes: et ieurs melanges. 

8. Ui iisaiion selon t'une des revendications precedentes. dans laquelle les particules de potymires en cispersion 
aqueuse ont une taille compnse enire * 0-500 nm. de preierence comprise entre 20 et i50nm. 

« 9. Utilisation selon I'jne des revendications precedentes, dans laquelle la composition comprend 1-60% en poids. 
de preference 5-40% en poids de matiere seche de polymere fiimogene. 

10. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle le systeme poiymerique permet I'obtention 
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d'un f:lm ayant un module de Young interieur a environ IGO MPa. ce preference inlereu' a envircn =0 MPa. 

11. Ut:lisaiion selon Tune ties revenoications precedentes. dans laquelle le systeme polymericue pe-met I'obtemiOR 
d'un film ayam une elongation supeneure a environ 200%. ce preference superieure a 300% ei'ou ayant une 

5 aurete mfeneure a r 0. de preference inferieure a 70. plus prefereniiellement jnfeneure a £5. 

12. Utilisation seton Tune des revendicaiions precedentes. dans laquelle is systeme potymericue comprenc en outre 
un ageni plastifiant. 

10 13. Ut lisation seion la revendication 12. dans laquelle I'agent plastifiant est chcisi parmi les glycols et leurs derives 
les esters de glycerol: les derives de propylene glycol: des esters d'acides lels que des citrates des pntalaies 
des adipaies. des carocnaies ces tanrates. des phosohates. des s6ba?ates. des derives oxyeihylenes tels que 
des huiles: des potymeres hycrosolubles cu en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse 
taiole inferieure a 25' C. de preference inferieure a 15'C; et leurs melanges. 

14. UtiHsaiion seion rune des revendications precedentes. dans laquelle la composition comprenc en outre au mcms 
un colorant hydrosoluble et/ou au nnoins un pigmem. 

15. Utilisation selon la revendication 14. dans laquelle le pigment est present ^ raison de 0-20% en polds dans la 
20 composition finale, de preference & raison oe i -5% en poids. 

16. Utilisation selon l*une des revendications 14^15. dans laquelle le pigment peut etre choisi parmi les oxydes de 
titane. de zirconium ou de c^num. les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu fernque. le noir de carbone. 
les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium: et leurs nanopigments. 

2S 

17. Utilisation selon la revendication 14. dans laquelle le colorant hydrosoluble est choisi pamt le sel disodique de 
ponceau, ie sel disodique du vert d'alizarine. le jaune de quinoleine. le sel tnsodique tfamarame. le sel disodique 
de tanrazine. le sel morosodique de modamine. ie sel disodique de fuchsine. la xanthophylle 

50 IB. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. dans un oroduit de maquillage tel qu'un rouge ^ levres. un 
fond de tein;. un fard a joues ou fard a paypieres. un eye-liner: dans une composition de soin: dans une composition 
soiaire: dans une composition autobronzante. 

19. Composition susceptible d'fetre appliquee sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. comprenant un 
3S systeme polymerique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de poiymere filmogene. ledit systeme 

polymenque permenani Pobtention d'un film ayant un module de Young inf^rieur a environ 200 MPa. 

20. Composition selon la revendication 19, ladite composition permettant apres spp.icaiion Tobtention d'un film de trfes 
t5onne tenue ei/ou qui ne transfers pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne lache pas. 

21. Composition selon I'une des revendcations i9 6 20, ladite composition permettant apres application I'obtention 
d'un film brillant. 

22. Composition selon I'une des revendications 19 6 21 . dans laquelle le polymfere filmogfene est choisi parmi les 
4S pofyurethannes. les polyurethannes-acryliques. les polyurethannes-pofyvinylpirrolidones. les poiyur^es. les pcly- 

uree-polyuretnannes, les polyester-poly urethannes, les poiyether-polyur6ihannes. les polyesters, les polyesters 
amides, les polyesters d chaine grasse. les polyamides. les resines 6poxyesters: les polym^res. ou copolym^res. 
acryliques ei/ou vinytiques: les co-polym6res acryliques-silicone. les copotymferes nitrocellulose-acryliques: les 
poiymeres d origine naturelle. eventuetlement modifies: les derives cellulosiques: tes poiymeres resultant de la 
£0 polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs nnonomeres radicalaires t I'interieur eVou partiellement en surface. 

de particules preexistantes d'au moms un poiymere choisi dans le groupe consiitue par tes polyureihannes. les 
polyurees, les polyesters, les polyesteramides et/ou les alkydes: et leurs melanges. 

23. Composition selon Tune des revendications 1 9 S 22. dans laquelle les particules de poiymere en dispersion aqueu- 
£S se oni une taille connprise entre 10-500 nm. de preference compnse entr© 20 et 150 nm. 

24. Composition selon I'une des revendications 19 6 23. comprenant 1-60% en poids. de preference 5-40% en pcids 
de matiere seche de poiymere filmogene. 
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25. Composjtion selon I'une des revendications 19 24. dans laquelle le system© polymenque pernei robienncn c'un 
nim ayant un module de Young mferieur a environ lOO MPa de preference -nf^riejr a environ SO MPa 

26. Composition selon Tune des revendicanons 19 a 25. dans laquelle ie systerr.e polymenque perrnet rcbtenticn c'un 
5 film ayant une elongation supeneure a environ 200%. de preference suoeneure S 300%. et/ou ayant une aureie 

infeneure a nO. ce preference mfeneure a 70. plus preferentiellennen! mfeneure a £5. 

27. Comocsaion selon I'une des revendicaiions 19 a 26. dans laquelle le systeme polymenque comprend en outre un 
agent plastifiant. 

JO 

2B, Composaion selon la revendication 27, dans laquelle ragent plastifiani est choisi parmi les glycols et leurs derives 
les esters de gtyc^rol: les derives de propylene glycol: des esters d*acides tels que des cnrates des phtaiaies. 
ces adtpates. des carbonates, des tartrates, des phosohates. des seba^aies: des derives oxyethyienes tels que 
des huiles: des polymeres hycrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse 
15 fable inferieure a 25'C. de preference inlerieure a 15'C: et leurs melanges. 

29. Composmon selon rune des revendications 19 28. comprenam en outre eu moms un colorant hyorosoiutDie ev 
cu au moins un pigment. 

so 30. Composition selon la revendication 29. dans laquelle les oigments sont presents a raison de 0-20% en polds. et 
de preference 1 -5% en poids. 

31. Composition selon I'une des revendications 29 a 30. dans laquelle les pigments sont choisis parmi ies oxydes de 
titane, de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. le noir de carbone. 

*s les laques de baryum, strontium, caicium. aluminium: et leurs nanopigments. 

32. Composition selon la revendication 29. dans laquelle le colorant hydrosoluble est choisi pamni le sel disodique de 
ponceau, le set d'isocique du vert d'alizarine. le jaune oe quirol4ine. ie sel trisodique d'arnaran:e. le sel disodique 
de tanra^ine. le sel monosodique de rhodamine. le set disodique de fuchsine. la xanthophylle 

:o 

33. Composition seton rune des revendicatbns 19 & 32. destines ^ maquillet prot^ger et/ou traiter la peau. les semi* 

muqueuses. et/ou les muqueuses. 

34. Compos lion selon I'une des revendicaiions i9 a 33. se preseniant sous la forme d'un produit de maquillage tei 
ss Gu'un rouge & levres. un fond de teint. un tard k joues ou fard a paupi^res. ou un eye-l'iner. 

35. Compos;tion seion Tune des revendications 19 ^ 33. se presentant sous la forme d'une composition de soin. d'une 
ccmpostiion dermatobgique. d'une composition pharmaceutique, d'une composition solaire. d'une composition 
autobronzante. d apptiquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 

JO 

36. Composition de rouge d levres sans transtert comprenant un systeme polymenque qui comprend une dispersion 
aqueuse de particules de potymere fitmogene, ledit systeme polymenque permettant Fobtention d'un film ayant 
un module de Young infdrteur k environ 200 MPa. 
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QUI Mien ta regie 45 de ia Convemion »ur )« brev«t 

•urope*n eit conttdere. aux tint oe la procMure utteneure 

comme le rappon de la reenercne eoropeenne 



EP 97 40 1558 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



CLiSSEWSNT OE LA 



A 



i£P 0 655 234 A (L'OREAL) 31 mai 1995 



• rcvendi cations 1,7.9»10 * 
■ page 3, ligne 15-16 * 

• page 5, ligne 2-22 " 

• page 5, ligne 45-46 • 

EP e 353 896 A (IMAGINATIVE RESEARCH 
ASSOCIATES) 7 fevricr 1990 



revendi cations 1-6 * 
page 2 ♦ ligne 22-33 * 
page 2, ligne 44»47 * 
page 3. ligne 4-22 • 

-/- 



!7-9, 
12-16. 
il6,26. 
122-24, 
|27-31, 
133-35 



il.4,5. 

i7-9, 
!l2-14. 
18.20, 
:22,24. 
:33.35 



RECHERCHE INCOMPLETE 



voir feuille supplcmentaire C 



A61K7/48 



DOUAINEd TCCHMIOUES 
RECHERCHES ffntO^I 



I A61K 






3m ttamimrmm M a i«e»fieM 




LA HAVE 


5 noveinbre 1997 


Pecters, J j 



C^TEGORit 0£S 90CUM€NTft CTTES 
X aMMwi»<»fnMe*ftfMr««k»Mui 



Ml* e» o»eei eu ap^m mos on* 
D £>M dw » o*«w>M 
L att pour tf«iiff«* t*»ont 
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Otttct •urop*«fi 
6*9 brtveta 



RECHERCHE INCOMPLETE 
FEUILLE SUPPLEMENT AIRE C 



IP 97 1558 



Revenoications ayant fait 
• robjsi de recherches conpletes: 4-9,12-24,27-35 

Revendi cations ayant fait 

I'objet de recherches inconDletes: l-3»10.:i.25.26.36 

Raison pour la limitation de la recherche: 

Les rcvendications 1-3,10»11,25,26,36 concernent des parametres 
I physiques. Une recherche sur des parametres physiques n'est pas possiDle. 
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i DOCUMENTS CONSIOtRES COMME PERTINENTS 



Cnatien di. tfoeuRi»ni aw«e indieanen. ft cm d* 
e«s parties perjntww 



[EP 0 568 035 A (KAO CORPORATION) 3 
I noveiTore 1993 



• revendi cations 1,3,10-12 

• page 2, ligne «4-58 • 

• page 6, ligne 23-31 * 

• exemple 2 * 



i CLASSaCN- DE LA 



1,4-7,9.1 
12-16. ' 
18, 1 
20-22, I 

29-31, 
33-36 



DOMA>N£S TEC>MlOUES 



I! 

2: 
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